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Abstract of DE19714869 

A covering mixture for suppressing odours at the surfaces of aqueous liquids comprises: (a) 40-60 
(preferably 50) parts of 86-91 wt.% perlite, 8-13 wt.% flyash, CaO and cement (in a 70:25:4 ratio) and 2 
wt.% organic polymeric binder; and (B) 60-40 (preferably 50) parts of either 90-99 wt.% NaHC03, 1 
wt.% Ca-, Mg- or Al-stearate and 0-9 wt.% finely-divided, hydrophobicised Si02 or 20-94.5 wt.% 
ammonium dihydrogen phosphate, 5-79.5 wt.% ammonium sulphate and 0.5-2 wt.% hydrophobicised 
Si02 and/or hydrophobicised mica and/or bentonite, with part of the ammonium compounds optionally 
replaced by up to 10 % BaS04. 
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Die folgenden Angaben sind den voiri Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufuhgsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Abdeckmischung zur Verminderung von Geruchsbelastigungen durch flussige, wassrige Emittenten 

® Die Erfindung betrifft Mischungenv.zum Abdecken von 
flussigen, wafcrigen Oberflachenemittenten zur Vermin- 
derung von Geruchsbelastigungen, die aus Perlit, Flug- . 
asche, CaO, Zement, hydrophobierter Kieselsaure sowie 
polymeren organischen Bindemitteln und weiteren Be- 
standteilen bestehen. 
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Beschreibung auf Beeken oder andere Lagerstatten bilden konnen. • 

Diese Perlitmischung wird erfindungsgemaB ihrerseits 

Die Erfindung betrifft Mischungen zum Abdecken von vermischt mit einer Mischung aus, bezogen jeweils auf 

flussigen, waBrigen Oberflachenemittenten ziir Verminde- 100Gew.-%, 90-99% Natriumhydrogenkarbonat und 1% 

rung von Geruchsbelastigungen, insbesondere Mischungen 5 Kalzium-, Magnesium- oder Aiuminumstearat sowie 0t9% 

zum Abdecken von Gullesilos, Klarbecken, Gullebecken, feinteilige hydrophobierter Kieselsaure. Vorzugsweise ent- 

Kartoffelwaschanlagen, Sickerwasserbecken und andere of- halten die Mischungen 95% Natriumhydrogenkarbonat, 1% 

fene Behalter der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie Stearat und 4% Kieselsaure. 

der Landwirtschaft. Anstelle der Mischungen mit einem Gehalt an Natrium- 
Die Geruchsbelastigung durch fliissige, waBrige Oberfla- 10 hydrogenkarbonat konnen aber auch Mischungen mit einem 
chenemittenten wie Gullebecken, Klaranlagen, Abwasser- Gehalt an, auch jeweils bezogen auf 100 Gew.-%, 20-94,5% 
becken, Gullesilos u.a. ist hinreichend bekannt Eine Uber- , Ammoniumdihydrogenphosphat, 5-79,5% Ammoniumsul- 
dachung solcher Anlagen verbietet sich in der Regel schon fat und 0,5-2% hydrophobierter Kieselsaure und/oder hy- 
aufgrund ihrer GroBe und des dadurch entstehenden finan- drophobierten Glimmer und/oder Bentonit eingesetzt wer- 
ziellen Aufwandes, wobei noch hinzu kommt, daB sich in 15 den, wobei ein Teil der Ammoniumsalze durch 0-10% Bari- 
Gtille, Klarschlarnm oder Abwasser durch anaerobe Bakte- umsulfat ersetzt werden kann. Vorzugsweise enthalten die 
rien in der Regel Gase, und zwar insbesondere Methan, bil- ' Mischungen etwa 45% Ammoniumdihydrogenphosphat, 45 
den, die bei uberdachten Bauten wegen Brand- und Explosi- wo Ammoniumsulfat, 5% Bariumsulfat sowie 5% Glimmer, 
onsgefahr durch Exhaustoren entfemt werden miiBten. Bis- Bentonit oder Kieselsaure. 

lang hat man daher beispielsweise versucht, die Geruchsent- 20 Die o.g. Natriumhydrogenkarbonat- bzw. Ammonium- 

wicklung durch Zusatz chemischer Stoffe zu vermindem, salzmischungen sind auch bekannt als BC- bzw. ABC-Feu- 

beispielsweise durch Zusatz von Formaldehyd oder Peroxo- erloschpulver, die bei der Beseitigung dem Kreislaufwirt- 

Verbindungen. Da diese Stoffe selbst wiederum als nicht un- schaftsgesetz. unterliegen. Aufgrund der . hydrophilen Ten- 

toxisch anzusehen sind, werden derartige Losurigen in der denzen der enthalteriden Salze mussen die Fullungen von 

Regel aus Gesundheits- und Umweltuberlegungen abge- 25 Handfeuerloschern regelmaBig erneuert werden, wobei bis- 

lehnt. Ein weiterer Vorschiag ist aus derh DD-Patent 300 her die alten Fullungen als unerwunschter Reststoff behan- 

453 bekannt, wonach zur Abdeckung von derartigen Emit- delt und deponiert wurden. Diese alten Feuerlpschfullungen 

tenten Mischungen aus Perlit sowie eines Gemisches aus konnen aber in eben dieser Form ohne weitere Aufarbeitung 

^^.asche, CaO und Zement sowie eines polymeren organi- als Bestandteil der erfindungsgemaBen Mischungen einge- 

schen Bindemitteis eingesetzt werden. Diese Mischung \bil- 30 setzt werden und tragen somit dem Wiederverwertungs- 

det zur wirksamen Geruchsreduzierung auf der Oberflache "grundsatz des Kreislaufwirtschafsgesetzes Rechnung und 

der Fliissigkeit eine etwa 10-15 cm hoheSchicht, eine soge- fuhren zur Verbilligung der damit herstellbaren Abdeck- 

nannte Schwimmdecke, die sich auch bei Umriihren sofort schwimmdecken. Selbstverstandlich konnen die Hydrogen- 

wieder schlieBt. Auch durch die mechanische Durchmi- . karbonat- bzw. Ammoniumsalzmischungen aber auch als 

schung in den Behaltern oder Becken wird die Schwimmfa- 35 solche aus den jeweiligen Ausgangsmaterialien hergestellt 

higkeit und die geruchsbindende Wirkung nicht beeintrach- werden. 

tigtAUerdings sind derartige Mischungen in den benotigten Es hat sich herausgestellt, daB die Lebensdauer der 

Mengen aufgrund ihres Preises relativ aufwendig. Schwimmdecken durch den teilweisen Ersatz der Perlitmi- 

Es besteht daher noch ein Bedurfhis rtach Abdeckmi- schungen durch andere Verbindungen , keineswegs leidet, 

schungen, die wirksam, technisch einfach und aus sehr 40 sondern im Bereich von etwa 8-10 Jahren liegt. Durch die 

preisgunstigen Ausgangsstoffen herstellbar sind. puzzolanischen Eigenschaften schlieBen sich Locher, die in 

Zur Losung dieser Aufgabe werden Abdeckmischungen solche Decken durch Wind oder durch mechanische Arbei- 

entsprechend den Anspruchen 1 und 2 vorgeschlagen. ten gerissen worden sind, von selbst wieder. Auch beim Ab- 

Uberraschenderweise wurde festgestellt, daB die an sich senken oder Aufschwimmen sind die Decken stabil und pas- 

bekannten Mischungen aus Perlit, einem Gemisch aus Flug- 45 sen sich dem jeweiligen Flussigkeits stand an, Wenn es er- 

asche, Kalziumoxid und Zement sowie eines polymeren forderlich ist, die Decken oder einen Teil davon zu erneuern, 

Bindemitteis bei gleichbleibender Wirkung zu etwa 50% konnen die verbrauchten Deckschichten ohne weiteres einer 

oder dariiber durch Mischungen aus Natriumhydrogenkar- landwirtschaftlichen Weiterverwendung zugefuhrt werden, 

bonat mit geringen Anteilen an Kalzium-, Magnesium- oder da sie ausschlieBlich aus Materialien bestehen, die in toxiko- 

Aluminiumstearat und feinteiliger hydrophobierter Kiesel- 50 logischer Hinsicht unbedenklich sind und der Bodenverbes- 

saure oder durch Mischungen aus Ammoniumhydro- serung durch Auflockerung dienen. 

genphosphat, Ammoniumsulfat und einem geringen Anteil Die Geruchsreduzierung durch die erfindungsgemaBen 

an hydrophobierter Kieselsaure und/oder hydrophobierten Schwimmdecken ist iiberaus beeindriickend, denn selbst 

Glimmer und/oder Bentonit ersetzt werden konnen, wobei groBe Giillelagunen, Klarbecken usw. konnen bei einer 

im letzteren Falle ein Teil des Ammoniumhydro- 55 Starke der Deckschicht von etwa 8-10 cm so abgeschlossen 

genphosphats und Ammoniumsulfats bis zu etwa 10% auch werden, daB eine Geruchsreduzierung > 90% gemaB Bun- 

durch Sen werspat ersetzt werden kann. desinimissionsschutzgesetz erreicht werden kann. 

Diese Mischungen enthalten etwa 40-60 und meist 50 Die Herstellung der erfindungsgemaBen Mischungen zur 

Teile einer ersten Mischung aus 86-91% hydrophobierten Erzeugung der Schwimmdecken erfolgt durch Vermischen 

Perlits, 8-3% eines Gemisches aus 70 Teilen Flugasche, 25 60 der jeweiligen Bestandteile. Die Mischungen werden dann 

Teilen CaO und 4 Teilen Zement sowie 2% eines polymeren in vorberechneter Menge unter die Oberflache der waBrigen 

organischen Bindemitteis, jeweils bezogen auf 100Gew.-%. , Emittenten eingebracht. Um eine gute Schwimrnfahigkeit 

Als Bindemittel fur die Perlitmischung werden beispiels- zu erzielen, sollte die Kornung der Mischung bis etwa max. 

weise modifizierte Starken oder Polyacrylverbindungen be- 1 ,5 mm betragen. 

nutzt. Diese Perlitmischungen zeigen aufgrund des Gehaltes 65 Die erfindungsgemaBen Mischungen haben neben ihrer 

an Flugasche mit CaO und Zement puzzolanische Eigen- hervorragenden Eignung als Abdeckschwimmschichten den 

schaften und bewirkt zusammen mit dem Bindemittel eine Vorteil, daB das Materialgemisch die geruchsmindernde 

Art Verkrustung, so daB die Mischungen Schwimmdecken Wirkung erhalt und verstarkt und das Materialgemisch bei 



DE 197 14 869 A 1 

3 

unbeabsichtigter. Absaugung oder Ausbringung auf land- 
wirtschaftliche Racheh eine bodenverbessernde, auflok- 
kemde und diingende Wirkung zeigt. Hinzu kommt, daB der 
Restwertstoff "AUloschpulver" einer okologischen Weiter- ./ 
verwertung gemaB Kreislaufwirtschaftsgesetz zugefuhrt 5 
wird und durch dessen Einsatz besonders preisgiinstige Aus- ■ 
gangsstoffe zur Verfugung stehen. 

Patentanspriiche 
/ ■. . 10 

1. Abdeckmischung zur Verminderung von Geruchs- 
emissionen durch fliissige, waBrige Oberflachenemit- 

. tenten, gekennzeichnet durch einen Gehalt an etwa 
40-60, meist 50 Teilen einer Mischung A aus, bezogen - 
auf; jeweils 100 Gew.-%, 86-91% Perlit, 8-13% eines 15 
Gemisches aus 70 Teilen Rugasche, 25 Teilen CaO 
und 4 Teilen Zement, sowie 2% eihes polymereri orga- 
nischen Bindemittels und 60- 40, meist 50 Teilen einer 
Mischung B aus, bezogen auf jeweils 100 Gew.-%, 
90-99% NaHC03, 1% Kalzium-, Magnesium oder 20. 
Aluminiumstearat und 0-9% feinteiHger hydropho- 
bierter Kieselsaure. 

2. Abdeckmischung zur Verminderung von Geruchs- 
emissionen durch fliissige, waBrige Oberflachenemit- 
tenten, gekennzeichnet durch einen Gehalt an etwa 25 
40-60, meist 50 Teilen einer Mischung A aus, bezogen 
auf jeweils 100Gew.-%, 86-91% Perlit, 8-3% eines , 

" Geschmisches aus 70 Teilen Rugasche, 25 Teilen CaO 
und 4 Teilen Zement, sowie 2% eines polymeren orga- 
nischen Bindemittels und 60-40, meist 50 Teilen einer 30 
Mischung C aiis, bezogen jeweils auf 100 Gew.-%, 
20-94,5% Ammoniumdihydrogenphosphat, .5-79,5% 
Ammoniumsulfat und 0,5-2% hydrophobierter Kiesel- 
saure und/oder hydrophobiertem Glimmer und/oder 
Bentonit, wobei ein Teil des Ammbniumdihydro- 35 
genphosphats und Ammoniumsulfats durch 0-10% 
Bariumsulfat ersetzt sein kann. 

• 3. Mischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Mischung B vorzugsweise 95% Natrium- . . 
hydrogenkarbonat, 1 % S tearat und 4% Kieselsaure ent- 40 
halt. 

4. Mischung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Mischung C vorzugsweise 45% Ammoni- 
umdihydrogenphosphat, 45 % Ammoniumsulfat, 5 % 
Bariumsulfat und 5% Glimmer, Bentonit und/oder Kie- 45 
selsaure enthalt. 

5. Mischungen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Perlit hydrophobiert ist. 

6. Mischungen nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kornung bis zu 1,5 mm betragt. 50 
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